Copy for the Elected Office (EO/US) 

LATENT COOPERATION TREaTY 



PCT/EP99/07475 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.l and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

POflNI^ DFUT^CHl AND GMRH 
Patente (VTP) 
D-40191 Dusseldorf 


Date of mailing (day/month/year) 

22 June 2000 (22.06.00) 


Applicant's or agent's file reference 
H 3624 PCT 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 

PCT/EP99/07475 


International filing date (day/month/year) 

06 October 1999 (06.10.99) 



Name and Address 


State of Nationality 


State of Residence 


HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 


DE 


DE 


AKTIEN 

Henkelstrasse 67 
D-40589 Dusseldorf 


Telephone No. 

0211 797 7510 


Germany 


Facsimile No. 

0211 798 7607 






Teleprinter No. 



1. The following indications appeared on record concerning: 

| | the inventor | | the agent 



the applicant 



□ 



the common representative 



2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: 

| | the name [ | the address | | the nationality | | the residence 



the person 



Name and Address 


State of Nationality 


State of Residence 


COGNIS DEUTSCHLAND GMBH 


DE 


DE 


Henkelstrasse 67 
D-40589 Dusseldorf 
Germany 


Telephone No. 

0211 797 7510 




Facsimile No. 






021 1 798 7607 






Teleprinter No. 



3. Further observations, if nece*^"y 



4. A copy of this notification has been sent to: 
| X | the receiving Office 
| | the International Searching Authority 
X the International Preliminary Examining Authority 



| [ the designated Offices concerned 
| X | the elected Offices concerned 
| | other: 





Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 




34, chemin des Colombettes 


N. Lindner 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 


Form PCT/IB/306 (March 1994) 


003369265 



PATl^T cooperation treaty 



PCT/EP99/07475 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61 .2) 


To: 

Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 
Box PCT 

Washington, D.C. 20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 

22 June 2000 (22.06.00) 




International application No. 

PCT/EP99/07475 


Applicant's or agent's file reference 
H 3624 PCT 


International filing date (day/month/year) 

06 October 1999 (06.10.99) 


Priority date (day/month/year) 

15 October 1998 (15.10.98) 


Applicant 

BECKER, Wolfgang et al 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 



04 May 2000 (04.05.00) 



| | m a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | was 
| | was r 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 






34, chemin des Coiombettes 




N, Lindner 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT-IB/331 (July 1992) 



EP9907475 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




JF DEM 

ff 4 JAH 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
H 3624 PCT 


siehe Mitteilung Qber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/07475 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
06/10/1999 


Prioritatsdatum (Tag/MonaVTag) 
15/10/1998 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder r 
D06M 13/224 


lationale Klassifikation und IPK 


Anmelder 

COGNIS DEUTSCHLAND GMBH ET AL 



Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaRt insgesamt 5 Blatter einschliefBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII S Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
04/05/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

2 7. 12. CO 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauttragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/^j D-80298 Munchen 

ZZr' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter ^^T^. 
Koegier-Hoffmann, S (i ^ )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8611 ^^w^ 



Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07475 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzbiatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benefits als "ursprungfich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthatten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

10 ursprungliche Fassung 

1-8 eingegangen am 28/09/2000 mit Schreiben vom 26/09/2000 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: deutsch zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

S die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daft das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daft die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

IS Anspruche, Nr.: 9 



Fonmblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vltl, Blatt 1) (Juii 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07475 



□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auflassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthaiten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: 

Nein: 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: 

Nein: 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: 

Nein: 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Anspruche 1-3,6,8,9 

Anspruche 4,5,7 

Anspruche 

Anspruche 1-9 

Anspruche 1-9 
Anspruche 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder l-Vlll, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07475 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 

1. Dokument D2 (WO-A-92/21809) beschreibt Schmalzmittel enthaltend 

60-90 Gew.% C 8 _ 22 -Fettsauremethylester 
5-39,95 Gew.% Emulgatoren 

0.05-10 Gew.% Homo- und/oder Mischpolymere von Estern der Acrylsaure u./o. 

Methacrylsaure mit Grenzviskositaten unter 400 ml g~ 1 , gemessen 

bei 20°C in Tetrahydrofuran und 
0-10 Gew.% Additive 



(siehe D2: Anspruch 6, Seite 4, Absatz 3). 



Aus Seite 2, letzter Absatz dieses Dokuments geht explizit hervor, dass u.a. bevorzugt 
Fettsauremethylester, die durch Umesterung der naturlichen Triglyceride wie Kokosol 
oder Palmol hergestellt worden sind, verwendet werden. 

Aus der vorliegenden Anmeldung geht hervor, dass als Additive auch Viskositatsver- 
besser eingesetzt werden, wie z.B. Homo- u./o. Mischpolymere von Estern der Acryl- 
saure u./o. Methacrylsaure (siehe Anmeldung: Seite 5, Absatz 1 und 3). 

Schmalzmittel gemaB der Anspruche 4, 5 und 7 der vorliegenden Anmeldung sind 
somit bekannt. Die Anspruche 4, 5 und 7 erfullen daher nicht die Erfordernisse des 
Artikels 33 PCT. 



Schmaizmittei, die ais Giattemittei ausschlieBlich Fettsauremethylester auf Basis von 
Palmkernfettsauren bzw. Mischungen von Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure und 
Palmol im Gewichtsverhaltnis 1:1:1 enthalten werden in D2 weder vorbeschrieben noch 
nahegelegt. 

Die Anspruche 6 und 8 erfullen daher die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 33(3) 
PCT. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07475 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



2. Die in D2 beschriebenen Fettsauremethylester werden dort als Glattemittel in 
Schmalzmittel fur die Streichgarnspinnerei verwendet. 

In Hinblick auf D2 ist daher der Verwendungsanspruch 1 gemaB der vorliegenden 
Anmeldung neu (Artikel 33(2) PCT). 

Der Argumentation der Anmelderin, dass fur den Fachmann die Verwendung von 
Substanzen als Glattemittel in der Streichgarnspinnerei deutlich zu unterscheiden ist 
von der Verwendung in der Kammzugherstellung von Wolle (siehe Anmeldung, Seite 2, 
letzter Absatz) kann jedoch nicht gefolgt werden. 

Ohne Zweifel unterscheidet sich sowohl der Maschinenpark als auch das Fertigungs- 
ziel der Kammzugherstellung erheblich von der Streichgarnspinnerei, sowie die dabei 
entstehenden Produkte. 

In beiden Fertigungsverfahren dient jedoch der Einsatz der Gleitmittel in den Schmalz- 
mitteln dem gleichen Zweck - namlich die Faser/Metall-Reibung zu reduzieren (siehe 
Anmeldung, Seite 1 , Absatz 3; D2: Seite 1 , Absatz 2). 

Fur den Fachmann ist es daher naheliegend in der Streichgarnspinnerei bewahrte 
Glattemittel auch bei der Kammzugherstellung auszuprobieren. In der Verwendung der 
in Anspruch 1 aufgefuhrten Glattemittel kann daher keine erfinderische Tatigkeit ge- 
sehen werden, zumal der Anmeldung, zumindest fur die Verwendung der Einzel- 
komponenten, keine vorteilhafte Wirkung entnommen werden kann. 

Die Anspruche 1 und 9 erfullen daher nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT. 
Die Merkmale der Anspruche 2 und 3 stellen fachubliche MaBnahmen dar. Die 
Anspruche 2 und 3 geniigen daher ebenfalls nicht den Erfordernissen des Artikels 
33(3) PCT. 



Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationaien Anmeldung 

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang 
mit den Anspruchen. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 



-2000 

Cognis Deutschland GmbH 





EP 009907475 



H 3624 PCT/EP 
Dr. Reinhardt/BV 



Geanderte Patentanspruche: 



1. Verwendung von C6-22-Fettsauremethylestern auf Basis Kokosfettsauren, Palmkemfettsauren, 
Palmolfettsauren oder Mischungen dieser Ester als Glattemittel in Schmalzmitteln fur die 
Kamrnzugherstellung von Wolle. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dad die Fettsauremethylester in Mengen 
von 50 bis 95 Gew.-%, vorzugsweise 60 bis 80 Gew.-% - bezogen auf das Schmalzmittel - 
verwendet werden. 

3. Verwendung nach Anspruchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daft die Fettsauremethylester in 
Kombination mit Emulgatoren und Additiven verwendet werden. 

4. Schmalzmittel fur die Kamrnzugherstellung enthaltend 

a) 60 bis 80 Gew.-% Ce-22 Fettsauremethylester auf Basis Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure, 
Palmolfettsaure oder Mischungen dieser Ester als Glattemittel 

b) 5 bis 30 Gew.-% Emulgatoren 

c) 0 bis 1 0 Gew.-% Additive 

5. Schmalzmittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, da(J es als Glattemittel ausschliedlich 
Fettsauremethylester auf Basis von Kokosfettsauren enthalt. 

6. Schmalzmittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft es als Glattemittel ausschlieRIich 
Fettsauremethylester auf Basis von Palmkernfettsaure enthalt. 

7. Schmaizmittei nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet dafi es ais Giattemtttei Mischungen von 
' Fettsauremethylestem auf Basis von Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure und/oder Palmolfettsaure 



8. Schmalzmittel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da(J es als Glattemittel Mischungen von 
Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure und Palmolfettsaure im Gewichtsverhaltnis 1:1:1 enthalt. 



enthalt 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



VERTRA 



ER DIE INTERNATIONALE ZUsAmENARBEIT 
F DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Aitlkel 18 sowle Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzelchen dee AnmelderB Oder Anwalts 
H 3624 PCT 


WEITERES slehe MIttellung Qber die Ubermtttiung des IntemattonaJen 

Recherchenberlchts (Formbiatt PCT/ISA/220) eowte, eowelt 
VORGEHEN zutretfend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktonzelchen 
PCT/EP 99/07475 


Internationales Anmeldedatum 

fTag/Monat/Jahr) 

06/10/1999 


(FrOhestes) Pilorltfitadatum (Tag/Monat/Jahr) 

15/10/1998 


Anmelder 

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN et al . 



Dleser Internationale Recherche nberlcrrt wurde von der Intematlonalen Recherchen be horde eretelrt und wlrd dem Anmelder gemaB 
Arttkel 16 Qbermrttert. EJne Kople wtrd dem Intematlonalen BOro Qbermtttelt 

Dleser Internationale Recterchenberlcht umfaBt Inegeeamt 03 Blatter. 

[X| DarQber hlnaus Uegt Ihm Jewells eine Kople der In dleeem Bericht genannten Untertagen zum Stand der TechnJk bel. 



Grundlage dee Bertchts 

a. Hlnelchtllch der Spreche 1st die Internationale Recherche auf der Qrundage der Intematlonalen AnmekJung In der Sprache 
durchgefQhrt worden, In der ale elngerelcht wurde, eofem unter dleeem Punkt nlchte anderes angegeben 1st 

| | Die mtematlonale Recherche 1st auf der Qrundage elner bel der Behorde elngerelchten Ubersetzung der Intematlonalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefQhrt worden. 

b. Hlnslchtilch der In der Intematlonalen Anmeldung oftenbarton Nudeotld- und/oder Amlnoe ft ur— quenz 1st die mtematlonale 
Recherche auf der Qrundage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das 

In der Intematlonalen Anmeldung In Schrffllcher Form enthalten 1st 

zusammen mtt der Intematlonalen Anmeldung In oomputertesbarer Form elngerelcht worden tet 
bel der Behorde nachtragllch In schrtfttlcher Form elngerelcht worden tot 
bel der Behorde nachtragllch In cornputerlesbarer Form elngerelcht worden 1st 

Die Eridarung, daB das nachtragllch elngerelchte schrfflttche Sequenzprotokoll nteht Qber den Offenbarungegehatt der 
Intematlonalen Anmeldung tan Anmeldezeltpunkt hlnausgeht, wurde vorgelegt 

Die Erklarung, daB de In cornputerlesbarer Form ertaBten Intormattonen dem schrtftttchen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



> AnaprQch* haben slch ale nleht recherohierbar erwleeen (slehe Feld I). 
Manoeinde Einheltltehkelt der Ertlndung (slehe Feld II). 



Hlnslchtflch der Bexetohnung der Ertlndung 

[X| wlrd der vom Anmelder elngerelchte Worttaut genehmlgt. 
| | wurde der Worttaut von der Behorde wle folgt testgeeetzt 



5. HlnslchtMch der Zusammenfaeeung 

RTj wlrd der vom Anmelder elngerelchte Worttaut genehmlgt. 

~~ wurde der Worttaut nach Regel 38.2b) In der In Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt Der 
[ I Anmelder karri der Behorde rinerhaib elnee Monats nach dem Datum der Absendung dieses Intemattonalen 
Recrterchenberichts etne SteHungnahme vortegen. 

6. Folgende AbbRdung der Zelohnungen 1st mtt der Zusamrnentessung zu verofferrfflchen: Abb. Nr. 

| | wle vom Anmelder vorgeschlagen Q kelne der Abb. 

| | well der Anmelder selbst kelne Abblldung vorgeschlagen hat 
| | well dlese AbbRdung de Ertlndung besser kannzelchnet 



Formbiatt PCT/lSA/210 (Blatt 1) (Jull 1998) 



INTERNATIONALE^^ ECHERCHENBERICHT 


^^hnabonaJe* Atoenzeiohen 

Wr/EP 99/07475 


A. KLA88IFIZIERUNQ DE8 ANMELDUNQ8QEQEN8TANDES 

IPK 7 D06M13/224 //D06M101:12 




Kl«r*h rter InternflHrtnAUtn Patent IrijutA If fritton /lPIO nrbtr rutrh dar nattonakin Klaft&Hlkatlon und dar IPK 




B. RECHERCHIEffTE QEBIETE 


Recherchlerter MlndestprOfstofT (rOaeelflkatlonaeyatem und KtaeslftkattoneBymboto ) 

IPK 7 D06M C10M 



Recherchlerte abar nlcht zum MlrxtoetprOfstoff gehorende VerWtontllchungen, aowett diasa untar dla recherchlerten Qeblate fallen 



WAhrend der Internationale n Recherche konaulbarta elektrontoche Datenbank (Name der Datanbank und evtl. verwendete Suchbegrtfte) 



C. AL8 WE8ENTUCH ANQE8EHENE UNTERLAQEN 



rvaxegone 


Dazwcnnung oor vorutTonocriiiiy, bdwbh w luiuoniuii km hoi AnyaDo ow m oouocni not i h i ioi kjoii i wn> 


["twli Amnnirh Nr 
dou> mnpiuui ni. 


X 


WO 92 19805 A (HENKEL KGAA) 


1-5,10 




12. November 1992 (1992-11-12) 






Selte 6, Zelle 1 -Selte 7, Zelle 2 






Selte 8, Zelle 25 - Zelle 30 






Selte 11, Zelle 23 -Selte 12, Zelle 3 






Bel spiel 1 






Anwendungsbel sp1 el e 




X 


WO 92 21809 A (HENKEL KGAA) 


1-5,10 




10. Dezember 1992 (1992-12-10) 






1n der Anmeldung erwahnt 






Selte 2, Zelle 23 -Selte 3, Zelle 3 






Selte 4, Zelle 16 - Zelle 24 






Be1 splele 






Anwendungsbel sp1 el 






-/-- 




nri we« 

Lll artn 


are VarManttchungen alnd der Fortaetzung von FakJ C zu |V 1 Stone Anhang Patentfamle 
ehmen LU 



9 Baaondara Kategorten von angagabanan VeroffenUchungen 
■A" VerttTendtehuna da dan allgamalnan Stand der Technic deflntort, 
aber nlcht ala baaondara bedeutaam anzuaahen let 

"E" ^J^^^^^^^^^g^J^^i ^^^^ja^ 01 ^ d * m lnlttfnilUonftton 

T a Veroffentitchung, dto geelgnet tat, elnen Prtortttt a anapruch zwefeftaft er- 
achalnen zu taeeen, odar durch dto daa VerAffertikrfiungedatum alnar 
andaran Im Racherchanbartcht ganarmtan VerWfentllchung betegt warden 
aol odar die aua alnem andaran baaondaran Qrund angegeben tat (wto 
auagafQhrt) 

■CT Varoffantlchung, dto eteh auf alne mOndilcha Offanbarung, 

alne Benutzung, alne Aueetellung odar andara Mafinahman beztoht 
"P" Varoffantllchung, dto vor dam Wemaflonalen Anmektodatum, abar n 



T Spate re VarOffantlchung, dto nach dam Intemattonaton Anrnaldedatum 
odar dam Priorttfltedatum veroffentlcht wordan tat und ml der 
Anmeldung nloht tolldtort eondem nur zum Verstfindnto dea dar 
Erflndung zugrundeltogenden Prlnzipa odar der Ihr zugrundeltogandan 
Thaorte angegeben tot 

a varoriwinicfiuiig von Daaonoarar uaosucung, ow ueeriapnjcnra cntnaung 
kann alleln aufgrund dtoear VerofTanOlchung nlcht ala nau odar auf 
efftridertocher TAdgkat baruhend botraohtat warden 

"Y* Vardftontttohung von baaondarar Badautung; dto baanapruchto Erflndung 
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Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



ftcrnational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT I PCT/EP99/07475 



I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 
] the description: 



□ 



P a g cs _8 , as originally filed 

P a ges , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

the claims: 

pages 10 , as originally filed 

pages ^ , as amended (together with any statement under Article 1 9 

pages ^ ^ , filed with the demand 

pages _8 ^ flled with the i etter of 26 September 2000 (26.09.2000) 

| | the drawings: 

P a g es , as originally filed 

pages ^ , filed with the demand 

P a S es , filed with the letter of 

1 1 the sequence listing part of the description: 

P a 8 es , as originally filed 

pages . , filed with the demand 

P a S es filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is- 

□ 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

El 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

__] the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ 

contained in the international application in written form. 

□ 

filed together with the international application in computer readable form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 



□ 



the description, pages 

the claims, Nos. 9 



□ 

the drawings, sheets/fig 



5 \~\ Th ' S report has bccn estat)lisned a s if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since thev do not contain amendments (Rule 70 16 
and 70. 1 7). 

* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

lruenme step (IS) 
industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1 - ^ 



3, b , 



4, 5, 7 



1-9 



1-9 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1* D2 (WO-A-:'2/21809) describes spinning oil ccntaininc 



60-9 0 wt . % 
5-39 . 95 wt 
0.05-iC wt 



0-10 wt.% 



Cs-22 fatty acid methyl ester 
emulsi f ying agents 

homo- and/or mixed polymers of esters of 
acrylic acid and/or methacrylic acid with 
intrinsic viscosities less man 400 ml g _i , 
measured at 20°C in tet rahydrof uran and 
additives 



(see D2 : Claim 6, page 4, paragraph 3). 

Page 2, last paragraph of D2 explicitly states that inter 
alia preferably fatty acid methyl esters are used which 
are produced by transesterif ication of natural 
triglycerides such as coconut oil or palm oil. 

The present application suggests that viscosity improvers 
can also be used as an additive, fcr example, homo- and/or 
mixed polymers of esters of acrylic acid and/or 
methacrylic acid (see application: page 5, paragraphs 1 
and 3 ) . 



Spinning oil according to Claims 4, 5 and 7 of the present 

; orm PCT-IPKA 409 (Box V) (January 1994) " 



ernatmnal application No 
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 1^ 

PCT/EP 99/0"? 4 75 



application are therefore known. Claims 4, 5 and 7 do not 
meet the requirements pursuant to PCT Article 33. 

Spinning oil which contains as a smoothing agent 
exclusively fatty acid methyl ester based on palm kernel 
fatty acids or mixtures of coconut fatty acid, palm Kernel 
fatty acid and palm oil on a weight ratio of 1 : 1 : 1 is 
neither described in nor suggested by D2 . 
claims 6 and 3 therefore meet the requirements of PCT 
Art i :le 3 3 ( 2 ; and ( 3 ■ . 

2. The fatty arid methyl esters described in D2 are used 
as a smoothing agent in spinning oil for spinning carded 
ya r n . 

Use Claim. 1 according to the present application is 
therefore novel over D2 'PCT Article 33(2) : 

However, the argument mace by the applicant that the use 
df substances as a srro otr.org agent m spinning carded yarn 
:s clearly different to a person skilled in the art from 
their use in producing combed top wool (see application, 
page 2, last paragraph) is not valid. 

The machinery and the production goal, as well as the end 
product, will undoubtedly differ greatly in the production 
of ccmfced top in comparison with the spinning of carded 
yarn . 

In both production methods, though, the addition of a 
smoothing agent to the spinning oil serves the same 
purpose, namely to reduce fiber-metal friction (see 
application, page 1, third paragraph; D2 : page 1, second 
paragraph ) . 

It is therefore obvious to a person skilled in the art to 
also try out smoothing agents known in carded yarn 
spinning in the production of combed top. An inventive 
step therefore cannot be recognized for the use of the 



; orm PCI IP10A 409 (Box V) (January 1994) 
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smoothing agent according to Claim 1, since the 
application, at least in the use of the individual 
components, does not show an advantageous effect. 

Claims 1 and 9 therefore do rot meet the requirement s 
pursuant to PCT Article 33(3). The features of Claims 2 
and 3 are conventional measures. Claims 2 and 3 therefo 
also do not meet the requirements pursuant to PCT Articl 
33(3) . 
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° fthC CiaimS ' deSCnPt, ° n - draWmgS ° r ° n thC ^ wtehff ' h < ctai ™ - *»> 

The description is not in line with the claims ( PCT Rule 
5.1(a) ( iii ) ) . 



VIII. Certain observations on the international application 
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Nacb der Jnternatiooaieo PacentkJassifitution (IPC) oder nacb der nationaJen Klassifikation und der IPC 

Int. CI. 5 D 06 M 13/224 D 06 M 13/165 



II. RECHERCH1ERTE SACHGEBIETE 



Recbercbferter MindesTprirfstoff 7 



Kiassifikat io nssyt em 


KJassifikationssymbole 


Int.C1.5 


D 06 M C 10 M 



Recfaerchierte nicht xom Mind est prUfstotT gektirende Vertiffeotltchuageo, sowett diese 
uater die recfaercbierteo Sacbgebiete fallen 1 



m. QNSCHLAGIGE VEROFFENTUCHUNGEN 9 



Art. 0 


KenazeicknBBg der VerOTeotlicbiing 11 , sowelt erforderiicb tinier Angabe der inaOgefallcaen Telle 12 


Betr. Ansprueh Nr. 13 


X 


EP, A, 0280206 (HENKEL) 31. August 
1988, siehe das ganze Dokument 


1-9 


X 


GB.A, 547667 (G00DINGS et al.) 7. 
September 1942, siehe das ganze Dokument 


1,5 


X 


GB,A, 208479 (SPIESS) 20. Dezember 
1923, siehe das ganze Dokument 
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US, A, 2212369 (JAEGER) 20. August 
1940, siehe das ganze Dokument 
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•Besoad 


eraKatagoriea von M|fgifc«« VerdrTeatlfckaagca 10 ; 





A' Veroffeattlekaftg, die dea allgemeiaea Stand Am 
defliiert, eker mteht als be so a d ats aedeatsaai aw 



Toenail 



1st 

*E* Uteres DokuMOt, das Jedock ant am oder aach deal tntefna- 
ttoaaJea AaBoldadarnai verOffeatllckt warden 1st 

*L* VeroffentJfckang, die geetenet 1st, eJaea Piiorttttsaasprucb 
zwarfetkaft erscketBea za Ussen, oder darcfa die 4ms Verdf- 
featlkheagsdatani einer anderen in ftecherckenberteht g^ 
aenatea VeroffeetUckaBg kolegt wardaa soU oder die aas eiaen 
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Spttere VerttffentlickHng, 4\t aach dan lnteraatk>oaie9 Aa- 
malMataje oder den Prioriittsdaium verotTeotllcbt wordon 
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VetstiadjBis des der Erfiadaag xugnindeMegendee Pri axles 
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Vertffeatllcaaag voa hesooderer Bedeutung; die bcanspmch- 
ta Erfiadaag Kama alckt als aea oder aaf erflnderischer Tltic- 
kart aerehend ketnchtet werdea 



te Erfiadaag kaaa aicbt als aof ertoderbcEer Titigkait ne- 
rnkead betracbtat werdea, wean die Verdffentllchung mrt 
eiaer oder nearerea anderen VerMfeotllcfaaagea dteser Kate- 
gorie la Verbiadaag gebracfat wird aad dlese Vctfalndang far 
daeo Fachnaan aaheiiegead 1st 

VerttffentUchaag, die Mrtgiied dendbca Patentfamllle 1st 
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Veroffentlicht 

Mit inter nat lonalem Rccherchenbericht. 

Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche zu^elassenen 
Frist; Veroffetulichung wird wwdcrholl falls Andenoi^en 
einlreffen. 



(54) Title: SPINNING OIL FOR PRODUCING COMBED SLIVER 

(54) Bc/eichnung: SCHMALZMITTEL EUR DIE KAMMZUGHERSTELLUNG 

(57) Abstract 

The invention relates to the use of Q^>2 fatty acid methyl esters comprised of vegetable raw materials, preferably based on coconut 
fatty acids, palm kernel fatty acids, palm oil fatty acids or mixtures thereof as a glidant in spinning oils for the combed silver production 
of wool. According to the invention, it is possible to increase the yield of combed silver by using said fatty acid methyl esters. 

(57) Zusanimenfassung 

Bei der Verwendung von C6-22-Fettsauremethylestern aus pflanzlichen Rohstoffen, vorzugsweise auf Basis von Kokosfettsauren, 
Palmkernfettsauren, PalmOlfettsiluren oder deren Mischungen, als Glattemittel in Schmiilzmitteln far die Kammzugherstellung von Wolle 
beobachtet man eine Steigerung der Kammzugausbeute. 
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Schmalzmittel fur die Kammzugherstellung 



PCT/EP99/07475 



Die vorliegende Anmeldung betrifft die Verwendung von Fettsauremethylestern pflanzlichen 
Ursprungs als Glattemittel in Schmalzmittel fur die Kammzugherstellung von Wolle. eine 
Schmalze fur die Kammzugherstellung sowie ein Verfahren zum Schmalzen von Wolle bei 
der Kammzugherstellung. 

In der Kammgarnspinnerei werden qualitativ hochwertige Faden aus Stapelfasern gefertigt. 
Hauptsachlich werden Wolle und Wollmischungen mit PES, PAN oder andere Synthesefasern 
versponnen. Die Faden werden einfach oder gezwirnt zu textilen Flachengebilden verarbeitet. 
Die Wolle, die zu Kammgarnen verarbeitet werden soli, muB vor dem eigentlichen 
SpinnprozeB durch eine intensiven Waschvorgang von anorganischen und organischen 
Verunreinigungen befreit werden, urn eine problemlose Verarbeitung in der Spinnerei zu 
gewahrleisten. Nach dem Waschen wird die Wolle getrocknet. Durch Entfernen der 
Faserbegleitstoffe, im besonderen Wollwachs und Fette, werden die statischen und 
dynamischen Reibungsverhaltnisse der Wolle stark verandert, so daB die Weiterverarbeitung 
der Wolle, im besonderen dort, wo intensive Faser/Faser- und Faser/Metall-Reibungen 
auftreten, auBerst problematisch. 

Die wahrend der Wollwasche veranderten Reibungseigenschaften werden durch das 
Schmalzen der getrockneten Wolle deutlich verbessert. Die Wolle wird dann durch Krempeln, 
also dem Herstellen eines Faserverbandes aus den vorbehandelten Stapelfasern 
weiterverarbeitet. Vor allem wahrend dieser Verarbeitungsstufe wird das Wollfasermaterial 
durch Faser/Metall-Reibung sehr stark beansprucht. Diese Beanspruchung fuhrt dazu, daB die 
mittlere Stapellange der Wolle (Hauteur) reduziert wird. Urn dieser Stapeleinkiirzung zu 
begegnen muB die Wolle vor dem Krempeln mit einer geeigneten Schmalze beaufschlagt 
werden. Die Wolie, die nach dem Krempeln als Krempelband bzw. nach dem Kammen als 
Kammzug vorliegt, wird dann durch wiederholtes Dublieren, Verstrecken und 
anschlieBendem Ringspinnen zu einem feinen, gleichmafligen Faden in der 
Kammgarnspinnerei versponnen. 

Das Schmalzen ist ein zentraler Arbeitsschritt bei der Kammzugherstellung, da ein erhohter 
Anteil an Kurzfasern wie er durch unzureichendes Schmalzen verursacht werden kann, zu 
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einer Verringerung der Ausbeute an Kammzug fuhrt und gleichzeitig negative Auswirkungen 
auf z. B. die Kammgarnfestigkeit bewirkt. Diese Verluste haben erhebliche okonomische 
Auswirkungen. So bedeutet zum Beispiel fur einen typischen grolien Kammzughersteller eine 
Verbesserung der Ausbeute urn nur 0J % bei einer Jahresproduktion von 60.000 t 
Wollkamxnzug bereits 180 t zusatzlicher Verkaufsware. In Abhangigkeit von den aktuellen 
Preisen liegt dann die Gewinnsteigerung fur den Hersteller bereits bei liber 1 Millionen DM. 
Die Weltjahresproduktion an Kammzug liegt bei ca. 1,5 Millionen t. Es wird daher weiterhin 
nach verbesserten Schmalzmitteln fur die Kammzugherstellung gesucht. 

Als Schmalzmittel bei der Kammzugherstellung werden in der Regel waflrige Emulsionen 
von Glattemitteln oder die Produkte pur eingesetzt. Als Glattemittel sind neben Mineralolen 
insbesondere Fettsaurepolyglykolester sowie reine Fettsaureester bekannt (vergl. Handbuch 
der Textilhilfsmittel, A. Chwala, V. Anger, Weinheim 1997, Seiten 314 bis 320 und „Die 
Bedeutung der Schmalze und der Avivage bei der Kammgarnherstellung", W. Becker, in 
textil praxis international, Oktober 1990). Diese Glattemittel werden ublicherweise in 
Kombination mit Emulgatoren zu einem Schmalzmittel verarbeitet, dalJ vorzugsweise vor 
dem Krempeln auf die Wollfasern aufgebracht wird. 

Aus der EP 587 601 Bl der Anmelderin ist bekannt, daB Fettsauremethylester geeignete 
Schmalzen bei der Herstellung von Streichgarnen sind. Das Dokument offenbart 
exemplarisch die Verwendung von Estern auf Basis tierischer Fettsauremischungen, 
insbesondere von Talgfettsauren als Glattemittel in Schmalzmitteln fur die 
Streichgarnspinnerei. Nun werden in der Streichgarnspinnerei aufgrund der andersartigen 
Weiterbearbeitung der Fasern andere Anforderungen an das Glattemittel gestellt als bei der 
Kammzugherstellung. Bei beiden Verfahren wird die Wolle in der ersten Prozentstufe (nach 
dem Waschen, Farben, etc.) kardiert, jedoch unterscheidet sich sowohl der Maschinenpark als 
auch das Fertigungsziel bei der Kammzugherstellung von der Streichgarnspinnerei erheblich. 
Kammgarne werden aus feinen Wollen liber die Zwischenstufe Kammzug gesponnen. 
Streichgarne hingegen werden nach dem Krempeln sofort aus den auf der Streichgarnkrempel 
hergestellten Vorgarnen gesponnen. Die Unterscheide in den Produkten sind im folgenden 
tabellarisch gegenlibergestellt: 
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Oberflachenstruktur 
Verwendungszweck 

Garnfeinheit 
Garngleichmaftigkeit 



Kammgam 

glatt 

feine Oberbekleidungs- 

Nm 20-100 (fein) 
hoch 



Streichgarn 

rauh, moosig 

grobe, robuste Ober- 

bekleidungsgarne. 

Teppichgarne 

Nm 0,5-20 (grob) 

relativ gering 



Auch flihrte eine Verwendung der aus der EP 587 601 Bl exemplarisch offenbarten 
Methylestern auf Basis von - tierischen - Tallollfettsauren nicht zu einer Verbesserung im 
Bereich der Kammzugherstellung. Es wurde aber iiberraschenderweise gefunden, daB die 
Verwendung von Fettsauremethylestern aus ausgewahlten Fettsauremischungen als 
Glattemitteln zu einer deutlichen Verringerung des Anteils an Stapeleinkiirzungen beim 
Krempeln von Wollfasern fuhrt 

In einer ersten Ausfuhrungsform wird die Verwendung von C 6 -22-Fettsauremethylestern aus 
pflanzlichen Rohstoffen als Glattemittel in Schmalzmitteln fur die Kammzugherstellung von 
Wolle beansprucht. 

Die erfindungsgemaB verwendeten Fettsauremethylester sind handelsubliche Produkte, die 
durch die an sich bekannte Veresterung der freien Fettsaure oder durch Umesterung von 
Fettsauretriglyceriden mit Methanol meist in Gegenwart von sauren Katalysatoren hergestellt 
werden. Im Sinne der Erfindung werden ausschlieBlich Fettsauremethylester verwendet, die 
durch Umesterung der natlirlichen Triglyceride aus pflanzlichen Quellen wie Kokosol, Sojaol, 
Rubol, Patmoi oder Palmkernoi hergestellt worden sind. Die dabei anfaUendcn Methylester 
konnen ohne weitere Aufbereitung, nach destillativer Aufbereitung oder auch nach 
Hydrierung der ungesattigten Anteile verwendet werden. Besonders bevorzugt ist die 
Verwendung von solchen Fettsauremethylestern, die auf Basis von Kokosfettsauren, 
Palmkernfettsauren, Palmolfettsauren und insbesondere deren Mischungen hergestellt worden 
sind. 

Neben den Glattemitteln aus pflanzlichen Rohstoffen konnen vorzugsweise auch Emulgatoren 
und weitere libliche Additive verwendet werden. 
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Kokosfettsauren enthalten iiberwiegen Mischungen von Laurin- und Myristinsaure. 
Typischerweise finden sich in der Kokosfettsaure 0,2 bis 1 Gew.-% Hexansaure, 5,4 bis 8,0 
Gew.-% Octansaure, 6,5 bis 8,5 Gew.-% Decansaure, 45,0 bis 51,0 Gew.-% Laurinsaure, 16,5 
bis 18,5 Gew.-% Myristinsaure, 9,0 bis 10,5 Gew.-% Palmitinsaure, 2,0 bis 2,3 Gew.-% 
Stearinsaure, 0,2 bis 0,4 Gew.-% Behensaure und 8,0 bis 10,0 Gew.-% Olsaure sowie 0,7 bis 
1,0 Gew.-% Linolsaure. 

Palmkernfettsauren weisen typischerweise die folgende Zusammensetzung auf: Capron-, 
Capryl-, Caprinsaure 9 Gew.-%, Laurinsaure 50 Gew.-%, Myristinsaure 15 Gew.-%, 
Palmitinsaure 7 Gew.-%, Stearinsaure 2 Gew.-%, Olsaure 15 Gew.-%, Linolsaure 1 Gew.-%. 
Die Palmfettsauren setzten sich typischerweise wie folgt zusammen: Myristinsaure 2 Gew.-%, 
Palmitinsaure 42 Gew.-%, Stearinsaure 5 Gew.-%, Olsaure 41 Gew.-%, und Linolsaure 10 
Gew.-%. 

ErfmdungsgemaB werden diese Methylestermischungen als Glattemittel in Schmalzmitteln 
verwendet, wobei die Schmalzmittel zu 50 bis 95 Gew.-% und insbesondere zu 60 bis 80 
Gew.-% die oben beschriebenen Fettsauremethylester enthalten. 

Ein weiterer Gegenstand der Anmeldung sind daher Schmalzmittel fur die 
Kammzugherstellung enthaltend 

a) 60 bis 80 Gew.-% C6-22 Fettsauremethylester aus pflanzlichen Rohstoffen als 
Glattemittel 

b) 5 bis 30 Gew.-% Emulgatoren 

c) 0 bis 10 Gew.-% Additive 

Die erfindungsgemaBen Schmalzmittel enthalten als Glattemittel vorzugsweise 
Fettsauremethylester auf Basis von Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure oder Palmolfettsauren 
und deren Mischungen. Bevorzugt sind solche Mittel, die ausschlieBlich Methylester auf 
Basis Kokosfettsaure oder Palmkernfettsaure enthalten. Es ist aber auch bevorzugt, 
Mischungen von Methylestern auf Basis Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure oder 
Palmolfettsauren zu verwenden, wobei insbesondere solche Mischungen bevorzugt sind, bei 
denen die drei unterschiedlichen Methylester im Mengenverhaltnis 1:1:1 vorliegen. 
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Als Additive konnen die erfindungsgemaJien Schmalzmittel Korrosionsschutzmittek 
Antistatika, Haftvermittler, Baktcrizide, Antioxidants, pH-Wert-Regulantien und 
Viskositatsverbesserer enthalten. 

Als Emulgatoren eignen sich nichtionische, anionische und kationische Emulgatoren, 
beispielsweise Partialester von Di- und/oder Triglycerin, wie Triglycerinmonooleat, 
alkoxylierte, vorzugsweise ethoxyliertc und/oder propoxylierte Fette, Ole, Cs-^-Fettsauren, 
Cg.22-Fettalkohole und/oder C8-2:-Fettsauremono- und/oder diethanolamide, wie 
gegebenenfalls ethoxy-lierte Olsauremono- oder diethanolamid, alkoxylierte, vorzugsweise 
ethoxy-lierte Cg-22-Fettsauren, deren OH-Gruppe durch eine Ci-4-Alkoxygruppe ersetzt ist. 
Alkali- und/oder Ammoniumsalze von C 8 -22-Alkylsulfonaten, Alkali- und/oder 
Ammoniumsalze von Cg-22-AIkylsulfosuccinaten, wie NatriumdioctylsulfosuccinaU und/oder 
Aminoxide, wie Dimethyldodecylaminoxid. 

Als Viskositatsanhebung, d. h. zur Erhohung der Viskositat des Schmalzmittels, konnen 
prinzipiell Triglyceride wie das hoherviskose Rubol oder polymere Verbindungen eingesetzt 
werden. Aus der deutschen Patentschrift DE 39 36 975 sind Spulole bekannt, die zur 
Verhinderung der Abspritzneigung des Spulols Fettalkoholpolymethacrylate enthalten. Aus 
der deutschen Offenlegungsschrift DE 39 24 160 sind Additive mit carboxylgruppenfreien 
Homo- und/oder Mischpolymere von Estern der Acrylsaure und/oder Methacrylsaure mit 
Grenzviskositaten [r\] von wenigstens 300, bevorzugt 800 ml g" 1 , gemessen bei 20 °C in 
Tetrahydrofiiran, bekannt. Die angegebenen Grenzviskositaten [t|] sind fachiiblich und 
werden beispielsweise bei Vollmert, „GrundriB der Makromolekularen Chemie", Band III, 
Seiten 55 bis 61, Verlag E. Vollmert, Karlsruhe 1982, beschrieben. Die beschriebenen 
Additive vermogen aufgrund ihrer hohen Grenzviskositat das Fadenzieh- und/oder das 
Haftvermogen von Olen und/oder Fetten zu verbessern. 

Die eriindungsgemafien Schmaizmirtei werden auf an sich bckannie Weise hcrgestelii, indem 
die angegebenen Bestandteile in den angegebenen Mengen bei Temperaturen zwischen 18 
und 25 °C miteinander in beliebiger Reihenfolge gemischt werden. 

Die Schmalzmittel konnen pur oder vorzugsweise in Form waBriger Emulsionen eingesetzt 
werden. Ein weiterer Gegenstand der Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Schmalzen von 
Wolle bei der Kammzugherstellung, wobei die Wolle vor dem Krempeln mit einer wafirigen 
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Emulsion, die einen Aktivsubstanzgehalt - bezogen auf das Gewicht der Wolle - von 0.25 bis 
0,60 eines Schmalzmittels gemaB der obigen Beschreibung enthalt, behandelt wird. Die 
Textilfasern liegen als Flocke vor. 
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Beispiele 



Es wurden zwei erfindungsgemaBe Krempelschmalzen, die Fettsauremethylester aus 
pflanzlichen Rohstoffen enthalten, untcrsucht. Die Schmalzen wurden durch einfaches 
Verriihren der Rohstoffe hergestellt. Die fur die Versuche vorgesehene gewaschene Wolle 
wurde zur Halfte mil einem standardmaBig verwendeten Textilhilfsmittel auf Basis 
Talgfettsauremethylester geschmalzt. Die Restmenge der Wollflocke wurde mit dem 
erfindungsgemaJJen Produkt aviviert. Appliziert wurden jeweils 0,5 Gew.-% Produkt, 
berechnet auf das Wollgewicht. 

AnschlieBend wurde die Wolle kardiert, nachgestreckt, gekammt und fertig gestreckt und die 
Kammzugausbeute des mit dem erfindungsgemaB geschmalzten Produkt (B) mit der 
Kammzugausbeute des standardmaBig hergestellten Kammzuges (A) verglichen. Die unter A 
und B genannten Werte stellen die Gewichtsdifferenz, berechnet nach der Formel: 



zwischen Waschflockengewicht und Fertigkammzug dar. Die Ergebnisverbesserung in % 
representiert die Verbesserung der Ausbeuten an Kammzug (Differenz A, B), der mit dem 
erfindungsgemaB hergestellten Produkt produziert wurde. Man erkennt, daB die 
erfindungsgemaBen Schmalzen eine hohere Ausbeute an Fertigprodukten ermoglichen als bei 
Verwendung bekannter Produkte auf Basis tierischer Fettsaureester. 



Kammzuggewicht [Kg] x 100 



Ausbeute (%) = 



Waschflockengewicht [Kg] 
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Tabelle 1: Zusammensetzung der erfindungsgemaBen Schmalzen: 



Beispiel 


[in Gew.-%] 


Inhaltsstoffe 


1 


58,00 


Kokos-/Palmkem-/Paim6lfettsauremethylester 


12,00 


Kokosfettsaurediethanolamid 


10,00 


Kokosfettsaure-polyglykolester 


5,00 


EO/PO-Polyglykol , Molmasse: 2500 


5,00 


Alkansulfonat-N atrium- Salz 


10,00 


Wasser 




2 


80,00 


Kokos-/Paimkem-/Palmolfettsauremethylester 


10,00 


Kokosfettalkohol + 5 EO 


5,00 


Alkansulfonat-Natrium-Salz 


5,00 


Diethanolamin 



Tabelle 2: Ergebnisse der Anwendungstechnischen Untersuchungen: 







Fertigwarenmenge in % vom 
eingesetzten Rohstoff 




Applikations- 
menge in % 


Versuch 1 


Versuch 2 


Versuch 3 


Wollqualitat 
(Lange mm /-durchmesser \i) 




64/21 


68/21,6 


72,2/21.8 


A 


0,5 


88,68 


90,16 


88,70 


B 


0,5 


90,64 


90,70 


89,70 


Ergebnisverbesserung in % 




1,96 


0,54 


1,00 
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Patentanspriiche 



1 . Verwendung von C 6 -22-FettsauremethyIesiern aus pflanzlichen Rohstoffen als Glattemittel 
in Schmalzrnitteln fur die Kammzugherstellung von Wollc. 

2. Verwendung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB Fettsauremethylester auf 
Basis Kokosfettsauren, Palmkernfettsauren, Palmolfettsauren oder Mischungen dieser 
Ester verwendet werden. 

3. Verwendung nach Anspruchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Fettsauremethylester in Mengen von 50 bis 95 Gew.-%, vorzugsweise 60 bis 80 Gew.-% 
- bezogen auf das Schmalzmittel - verwendet werden. 

4. Verwendung nach Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Fettsauremethylester in Kombination mit Emulgatoren und Additiven verwendet werden. 

5. Schmalzmittel fur die Kammzugherstellung enthaltend 

a) 60 bis 80 Gew\-% C b . 2 i Fettsauremethylester aus pflanzlichen Rohstoffen als 
Glattemittel 

b) 5 bis 30 Gew.-% Emulgatoren 

c) 0 bis 10 Gew.-% Additive 

6. Schmalzmittel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB es als Glattemittel 
ausschlieBlich Fettsauremethylester auf Basis von Kokosfettsauren enthalt. 

7. Schmalzmittel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB es als Glattemittel 
ausschlieBlich Fettsauremethylester auf Basis von Palmkemfettsaure enthalt. 

8. Schmalzmittel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB es als Glattemittel 
Mischungen von Fettsauremethylestem auf Basis von Kokosfettsaure, Palmkemfettsaure 
und/oder Palmolfettsaure enthalt. 
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9. Schmalzmittel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daft es als Glattemittel 
Mischungen von Kokosfettsaure, Palmkernfettsaure und Palmolfettsaure im 
Gewichtsverhaltnis 1:1:1 enthalt. 



10. Verfahren zum Schmalzen von Wolle bei der Kammzugherstellung, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Wolle vor dem Krempeln mit einer waJJrigen Emulsion, die einen 
Aktivsubstanzgehalt - bezogen auf das Gewicht der Wolle - von 0,25 bis 0,60 Gew.-% 
eines Schmalzmittels gemaB Anspruchen 5 bis 9 enthalt, behandelt wird. 
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